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Bauplatten auf Basis von Gips beispielsweise Gipskartonplatten und Glpsfaser- 
platten werden im Trodcenbau zur Herstellung von B6den, Wanden und Decken 
eingesetzt. 

Typlsche Bauplatten auf Basis von Gips welsen einen Kem aus abgebundenem 
Kalziumsulfat-Dlhydrat auf. Diese slnd mlt Karton Oder Vlles (Glassfaserviies) 
ummantelt. Typlsche Starken slnd 6; 9,5; 12,5; 15 und 20 mm. 

FOr verschfedene Elnsatzzwecke exfstleren verschlederie optimlerte Platten, bei- 
spielsweise Platten mit erhdhter Feuchtigkeitsstabilitat, Platten mlt erhohter 
Brandfestlgkeit Oder mit besserer akustischer Dammung. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Bauplatten mit verbesserten Eigen- 
schaften bereit zu stellen. Oberraschenderweise wurde gefunden, dass Bauplat- 
ten auf der Basis von Gips die 1 bis 25 Gew-% Zeolithe enthalten, zu einer Re- 
duzlerung von Luftschadstoffen in Innenraumen fuhren konnen. Bevorzugte Ze- 
ollthgehalte betragen mindestens 5 Gew-%, noch mehr bevorzugt mindestens 
10 Gew-%, besonders bevorzugt slnd die Bereiche 5 bis 20 Gew-% bzw. 10 bis 
15 Gew-%. 

Die Gehalte beziehen slch auf den Anteil des Zeolithes in der getrockneten gips- 
haltigen Masse, ohne Karton Oder Faseranteil. 



Die Bauplatten enthalten bevorzugt Zeoiithe mit einer KomgroBe * 200 urn. Dies 
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kann am einfachsten durch feines Aufmalen erreicht werden. 

Besonders geeignete Zeollithe weisen d50 Werte zwischen etwa 30 und etwa 
90 um auf. 

5 

Als Zeolithe geeignet sind insbesondere solche mlt elner Mlneralphasenzusam- 
mensetzung, die ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus Clinoptilollt, 
Heulandit, Muscovlt, Chabasit, Philllpslt, Mordent und Mischungen davon. 

lo Gegenstand der vorllegenden Erfindung 1st auch die Verwendung der erfin- 
dungsgemiBen Bauplatten zur Reduzierung von Luftschadstoffen In Innenrau- 
men. Luftschadstoffe, die sich eriblgreich aus der Innenluft entfernen lassen, 
sind beispielsweise Formaldehyd, Benzol, Amoniak und Tabakrauch. 

is Die Erfindung wird durch das folgende Belspiel nSher erlautert. 

In elnem geschlossenen Prufsystem wurden PrufkSrper in Gegenwart von 
formaldehydhaibger Luft gelagert und die Luftkonzentration an Formaldehyd 
uber 24 Stunden bestimmt. 

20 

Die Laboruntersuchungen erfolgten fiber eine Aufbereitung der entnommenen 
Luftproben mittels Aufkonzentrierung Uber DNPH-Adsorber. AnschlieBend wur- 
den die Proben photometrisch nach dem Pararosanilin-Verfahren auf Formalde- 
hyd untersucht. Die nachstehende Tabelle 1 zeigt die Abnahme der Formalde- 
25 hydkonzentration fur die drei PrUfkorper lm Vergleich zu einer leeren Kontroll- 
kammer. 
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? roDenDezeicnnung 


>rflfkorDer 1 

Formaldehyd- 
absorption 
0-28 d 


PrOfkorper 2 

Formaldehyd- 
absorption 
0-28 d 


PriifkSrper 3 

Formaldehyd- 
absorption 
0-28 d 


Kontrollversuch 
Formaldehyd- 
absorption 
0-28 d 


t « 5 Minuten 


482 pg/m 3 


467 pg/m 3 


503 pg/m 3 


452 pg/m 3 


t = 60 Minuten 


519 pg/m 3 


488 pg/m 3 


414 pg/m 3 


521 pg/m 3 


t = 120 Minuten 


345 pg/m 3 


510 pg/m 3 


368 pg/m 3 


nlcht bestimmt 


t = 480 Minuten 


179 pg/m 3 


422 pg/m 3 


243 pg/m 3 


557pg/m 3 


t = 960 Minuten 


122 pg/m 3 


338 pg/m 3 


157 pg/m 3 


nlcht bestimmt 


t - 1-440 Minuten 


96 pg/m 3 


293 pg/m 3 


138 pg/m 3 


602 pg/m 3 
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Patentansariiche 

1. Bauplatte auf Basis von Gips enthaltend 1 bis 25 Gew.-% Zeolithe. 

2. Bauplatte nach Anspruch 1 mit einer Ummantelung aus Karton oder Vlies. 

3. Bauplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiehnet, dass die Zeolithe 
eine Korngr3Be s; 200 urn aufweisen. 

4. Bauplatte nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeiehnet, dass 
die Zeolithe einen d50 Wert zwischen 30 und 90 urn aufweisen. 

5. Bauplatte nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeiehnet, dass 
die Zeolithe eine Mlneralphasenzusammensetzung aufweisen, die ausgewahlt 
ist aus der Gruppe bestehend aus Clinoptilollt, Heulandit, Muscovit, Chabasit, 
Phillipsit, Mordent und Mischungen davon. 

6. Verwendung einer Bauplatte nach mlndestens einem der AnsprQche 1 bis 5 
15 zur Reduzierung von Luftschadstoffen in innenrSumen. 



7. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeiehnet, dass die Luftschad- 
stoffe bestehen aus Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Tabakrauch. 
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ZuBammenfassuno 



Bauplatte auf Basis von Gips enthaltend 1 bis 25 Gew.-% Zeolithe. 



